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@ FuBbodenschalungsplatte fur Hohlraumboden 

® Die FuSbodenschatungsplatte ist zum Einsatz in Hohl- 
raumboden bestimmt. Sie ist aus einem Verbundmaterial 
hergestellt, das aus Cellulose, Quarzsand, Zement, Haftdi- 
spersion und Wasser besteht. Das Verbundmaterial ent- 
halt eine Armierung (3). 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine FuBbodenschalungsplatte fur 
Hohlraumboden, die aus einem Verbundmaterial hergestellt 
ist. 

Hohlraumboden finden im allgemeinen Anwendung in 
Behorden- und Geschaftsbiiros, Computerraumen oder der- 
gleichen, in denen ein hohes MaB an Flexibilitat hinsichtlich 
der Verlegung von Installationsleitungen gefordert ist. Die 
Hohlraumboden sind dabei aus einer Vielzahl von FuBbo- 
denschalungsplatten hergestellt, die mit ihren Ecken auf 
Stiitzen verlegt sind, die ihrerseits auf einen Rohboden auf- 
gestellt sind. Die hierbei verwendeten Platten miissen eine 
hohe Tragfahigkeit sowie gute SchaUdammwerte aufwei- 
sen. Dariiber hinaus sollen sie aus Griinden des Brandschut- 
zes nicht brennbar sein. 

Es ist bekannt, FuBbodenschalungsplatten fur Hohlraum- 
boden aus Holz oder aus mehrschichtigen Presspanplatten 
mit oder ohne Metallabdeckung herzustellen. Diese Platten 
sind jedoch leicht entflammbar, feuchtigkeitsempfindlich 
und der Alterung unterworfen. Weiterhin ist es bekannt, 
FuBbodenschalungsplatten aus Stahlblech herzustellen. 
Diese Platten weisen ein sehr ausgepragtes, charakteristi- 
sches Resonanzverhalten auf und geniigen daher insbeson- 
dere beim Einsatz in Buroraumen nicht den akustischen An- 
forderungen. AuBerdem sind FuBbodenschalungsplatten be- 
kannt, die aus Beton hergestellt sind. Der Beton kann dabei 
mit oder ohne Armierung vergossen sein. Diese Platten ha- 
ben den Nachteil, daB sie ein sehr hohes Eigengewicht auf- 
weisen, was zu einer schwierigen Handhabung beim Verle- 
gen sowie bei Wartungsarbeiten an den in dem Hohlraum 
verlegten Installationsleitungen fuhrt. Des weiteren sind 
FuBbodenschalungsplatten fur Hohlraumboden bekannt, die 
in einem Rahmen aus Metall eine aus Holz, Beton oder Ver- 
bundmaterial hergestellte Platte aufweisen. Diese Platten 
weisen zwar eine reiativ hohe Tragfahigkeit auf, jedoch ist 
ihre Herstellung aufgrund des zusatzlich verwendeten Rah- 
men s aufwendig und damit teuer. Zudem erfullt die mit Holz 
versehene FuBbodenschalungsplatte nicht die Anforderun- 
gen in bezug auf den Brandschutz. SchlieBlich besteht noch 
die Moglichkeit, FuBbodenschalungsplatten fur Hohlraum- 
boden als Gips-Faserplatten herzustellen. Diese erfullen 
zwar die Anforderungen in bezug auf Schalldammung, 
Tragfahigkeit, Gewicht und Brandschutz. Jedoch sind diese 
Platten in der Herstellung teuer. 

Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Erfindung 
liegt die Aufgabe zugrunde, eine FuBbodenschalungsplatte 
fiir Hohlraumboden zu schaffen, die alien genannten Anfor- 
derungen geniigt, jedoch gleichzeitig in der Herstellung 
preiswert ist Genial der Erfindung wird diese Aufgabe da- 
durch gelost, daB das Verbundmaterial aus Cellulose, Quarz- 
sand, Zement, Haftdispersion und Wasser besteht und eine 
Armierung enthalt. 

Mit der Erfindung ist eine FuBbodenschalungsplatte fiir 
Hohlraumboden geschaffen, die den Anforderungen in be- 
zug auf Schalldammung, Tragfahigkeit, Brandschutz und 
Handhabung geniigt und zudem in der Herstellung preiswert 
ist. 

In Weiterbildung der Erfindung ist als Cellulose Altpapier 
verwendet Durch die Verwendung von Altpapier sind die 
Kosten nochmals deutlich reduziert, da Altpapier in groBer 
Menge zur Verfugung steht. Dariiber hinaus stellt die Her- 
stellung der FuBbodenschalungsplatte aus Altpapier einen 
Beitrag zum Umweltschutz dar, weil damit die Menge des 
zu verbrennenden oder zu deponierenden Altpapiers redu- 
ziert wird. 

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung weist die 
Cellulose eine faserartige Form auf. Durch die faserartige 



Form ist gewahrleistet, daB die Cellulose bei der Herstellung 
gieichmaBig verteilt ist und damit ein homogenes Verbund- 
material erzeugt ist. 

Bevorzugt ist die Cellulose aufgeweicht. Durch die auf- 
5 geweichte Form der Cellulose ist die Herstellung der FuBbo- 
denschalungsplatte wesentlich vereinfacht, da hierdurch ein 
VergieBen der Cellulose ermoglicht ist. 

In Ausgestaltung der Erfindung besteht die FuBboden- 
schalungsplatte bei einer Hohe von ca. 1 5 mm pro Quadrat- 
ic) meter aus 25 bis 30 kg Altpapier, 5 bis 8 kg Quarzsand, 6 bis 
8 kg Zement, vom Gewicht des Zements - Bindemittel - ge- 
rechnet 1% Haftdispersion sowie Wasser. Bei dieser Zusam- 
mensetzung der verwendeten Materialien werden in bezug 
auf die gewiinschten Anforderungen die besten Resultate er- 
15 zielL 

In Weiterbildung der Erfindung besteht die Armierung 
aus Staben, die einen Durchmesser von 2 mm aufweisen. 
Vorteilhafterweise sind die Stabe dabei in Form eines Gitters 
angeordnet. Bevorzugt sind die Stabe an ihren Kreuzpunk- 

20 ten miteinander verschweiBt. Durch diese Form der Armie- 
rung ist eine besonders hohe Stabilitat der FuBbodenscha- 
lungsplatte erzielt. 

Ein Ausfiihrungsbei spiel der Erfindung ist in der Zeich- 
nung dargestellt und wird nachfolgend naher beschrieben. 

25 Es zeigen: 

Fig. 1 die Draufsicht auf eine FuBbodenschalungsplatte in 
auf vier Stiitzen aufgelegtem Zustand in verkleinerter Dar- 
stellung; 

Fig. 2 eine Seitenansicht der in Fig. 1 dargestellten Platte. 

30 Die als Ausfiihrungsbei spiel gewahlte FuBbodenscha- 
lungsplatte 1 ist aus Verbundmaterial hergestellt und enthalt 
eine Armierung 3. Die AusmaBe der Platte 1 sind 600 mm x 
600 mm. Hire Hohe betragt 15 mm. Die Platte 1 liegt mit ih- 
ren Ecken auf vier Stiitzen 2 auf, die ihrerseits auf einem 

35 Rohboden aufstehen. Sie sind mit dem Rohboden und den 
Platten 1 beispielsweise verklebt oder verschraubt. Die Stiit- 
zen 2 sind im Ausfuhrungsbeispiel kreisformig. Es sind je- 
doch auch eine Vielzahl anderer Formen der Stiitzen denk- 
bar. Die Stiitzen 2 konnen in der Hohe verstellbar sein, um 

40 beispielsweise Unebenheiten im Rohboden auszugleichen. 
Die FuBbodenschalungsplatte 1 weist pro Quadratmeter 
eine Zusammensetzung von 25 bis 30 kg Altpapierfasem, 5 
bis 8 kg Quarz- oder Silbersand, 6 bis 8 kg Zement sowie 
bezogen auf das Gewicht des Zements - Bindemittels - 1% 

45 Haftdispersion auf. Die Zusammensetzung variiert je nach 
Anwendungsberechnung. Die Armierung 3 besteht aus Sta- 
ben 31, die einen Durchmesser von 2 mm aufweisen und auf 
die Abmessungen der Platte 1 zugeschnitten sind. Die Stabe 
31 sind nach Art eines Gitters angeordnet. Der Abstand der 

50 Stabe 31 zueinander betragt im Ausfuhrungsbeispiel 
50 mm. An den Kreuzpunkten sind die Stabe 31 miteinander 
verschweiBt 

Bei der Herstellung ist das Altpapier breiartig aufge- 
weicht. Dem Gemenge aus Altpapier, Quarz oder Silbersand 

55 und Zement wird Wasser zugegeben und das ganze ver- 
mischt. Der Zement dient beim Vermischen der Materialien 
als Bindemittel. Das Gemisch wird dann in eine Presse ver- 
fullt. Die Presse arbeitet nach dem "NaBpreB- Verfahren". In 
der Presse sind Formen vorgesehen, die den vorgenannten 

60 AusmaBen der FuBbodenschalungsplatte entsprechen. In 
jede Form ist ein Armierungsgitter eingelegt. Nach dem 
Einfullen des Gemisches in die Form weist die Platte vor 
dem PreBvorgang eine Hohe von 25 bis 30 mm auf. Beim 
PreBvorgang wirkt auf das in der Form befindliche Material 

65 ein Gewicht von ca. 300 Tonnen. Nach dem PreBvorgang 
betragt die Hohe der Platte ca. 15 mm. Die gepreBte Platte 
wird dann der Form entnommen. Dies geschieht vorzugs- 
weise mit Hilfe eines Vakuum-Absetzgerates, das einen oder 
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mehrere Saugnapfe aufweist, in deren Bereich ein Unter- 
druck erzeugt wird. Nach Aufsetzen der Saugnapfe auf die 
Platte und Erzeugung des Unterdrucks haftet diese an dem 
Saugnapf bzw. den Saugnapfen. Ein an dem Absetzgerat an- 
geordneter Schwenkkopf fordert die Platte an den Ort, an 5 
dem sie abgesetzt werden soli. Dabei kann es sich beispiels- 
weise um ein Forderband handeln. Nach dem Absetzen wird 
der Unterdmck im Bereich des/der S auger aufgehoben, wo- 
durch die Platte freigegeben wird. Es sind aber auch andere 
Entnahmeverfahren anwendbar. 10 

Die Grundform der Platte 1 ist nicht auf die im Ausfuh- 
rungsbeispiel beschriebene quadratische Form beschrankt. 
Je nach Ausgestaltung der Form in der Presse sind eine Viel- 
zahl von Grundformen der Bodenplatte 1 herstellbar. Dar- 
iiber hinaus sind bei anderen Mengen der verwendeten Ma- 15 
terialien auch anderen Hohen der Bodenplatten in ungepreB- 
ten sowie gepreBtem Zustand wahibar. 
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1. FuBbodenschalungsplatte fur Hohlraumboden, die 
aus einem Verbundmaterial hergestellt ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Verbundmaterial aus Cellulose, 
Quarzsand, Zement, Haftdispersion und Wasser besteht 
und eine Armierung (3) aufweist. 25 

2. FuBbodenschalungsplatte nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Cellulose Altpapier ver- 
wendet ist. 

3. FuBbodenschalungsplatte nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Cellulose eine faser- 30 
artige Form aufweist. 

4. FuBbodenschalungsplatte nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Cellulose 
aufgeweicht isL 

5. FuBbodenschalungsplatte nach einem der Ansprii- 35 
che 1 bis 4, gekennzeichnet durch 25 bis 30 kg Altpa- 
pier, 5 bis 8 kg Quarzsand, 6 bis 8 kg Zement und vom 
Gewicht des Zements gerechnet 1% Haftdispersion pro 
Quadratmeter bei einer Hohe von etwa 15 mm sowie 
Wasser. 40 

6. FuBbodenschalungsplatte nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Platte (1) in ungepreB- 
tem Zustand eine Hohe von 25 bis 30 mm und in ge- 
preBtem Zustand die Hohe von ca. 15 mm aufweist. 

7. FuBbodenschalungsplatte nach einem der Ansprii- 45 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Abmes- 
sungen der Platte (1) 600 mm x 600 mm betragen. 

8. FuBbodenschalungsplatte nach einem der Anspru- 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Armie- 
rung (3) aus Staben (31) besteht, die einen Durchmes- 50 
ser von 2 mm aufweisen. 

9. FuBbodenschalungsplatte nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Stabe (31) in Form eines 
Gitters zueinander angeordnet sind. 

10. FuBbodenschalungsplatte nach Anspruch 9, da- 55 
durch gekennzeichnet, daB die Stabe (31) an ihren 
Kreuzpunkten miteinander verschweiBt sind. 
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